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Beschroibunp; 
zu der Pa tcntanmeldung 

Societe Prai^aise dea Silicates Speciaux 

"Sifrance" 

8, rue de Lincoln", 75008 - Paris, Prank- 
re icli 

betreffend 

Vorfahren zur Horstellunp; von ffeftillten ataoriDhen Kiesel- 

sauren 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verxatiren zur Herstellung 
von gefallten araorphen Kieselsauren mit verbesserten 
physikalischen und cliewischen Sigenscliaf ten 9 insbesondere 
einem geringen Zuriickhaltevermogen xiir Wasser vor dera 
Trocknen; Alkalisilic3 tlosungen v:orden mittels einer Saure . 
oder einem ansauernden Mittel angesauert bis zu dero Punkt 
der beginnenden Ausfallung; darauf werden die Reaktions- 
partner gleichse itig unter Konstanthaltung des pH-Wertes 
des Reqktionsmediums zugegeben. Die erhaltenen Produkte 
besitzen eine spezif isclie Gberflache, die im Voraus durch 
die V/ahl des pH-Wertes bestinimt ist; sie finden Anv/endung 
in den Molekularsiel>en , Anstr ichstoff en f alfi PUllstoffe 
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und in Fullkbrpern. Getnafl einer Variante wird auch ein 
Metallsalz, beispielsweiso ein lbsliches Aluminiumsalz 
eingesetzt und es warden gefallto Alumosilicote hergestellt. 

Es ist bekannt, gefallte, fein zerteiite upd amorphe Kiesel- 
sauren sov/ie bestimmto Alumosilicate voo Zeolith-Typ durch 
Ansauern einer wafirigen Saure eines Silicates mit einer Si?.ure 
Oder einem Salz der Saure, beispielsweioe Aluminiuiflsulfat 
herzustellon. Derartige Produlcte, die als Pigmente und FU11- 
stoffe verschiedenster Art Verwendung finden, werdeu unter 
den Handelsbeiieichnungon Zeo, Zeolex und Arogen vertrieben. 
Beispiele fUr diese Produlcte sowie die Vorfahren zu ihrer 
Herstellung werden in don US-Patentschriften 2 759 075, 
2 845 546 und 5 582 179 beschrieben. 

Allgemein be3itzen diese bekannten Pigmente folgende Eigen- 
schaften: 

hohes w/asser-ZurUckhalteverrabgen - als Y/asser-Zurttckhaltung 
oder -Retention wird diejenlge Menge Wasser bezeichnet, die 
in einero Filterkuchen nach dem Filtrieren der Reaktionstr.asse 
und nach dem Waechen des Kuchens zuriickgehalten und die ■ 
durch den Y/asserverlust boim Trocknen bei etwa 105 C be- 
stimmt wird - 

erhbhte Oleindickungszahl, niedrige Abriebzahl "Valley", 
hohe spezifische Oberflache und geririge Dichte. Infolge 
dieser Eigenschaf ten f inBbesondere der Olzahl undder spezi- 
f ischen Oberflache finden diese Pigmente vielfache Verwendung 
in der Kautschukindustrie, der Anstrichmittelindustrie und 
d«r Papier Industrie und zwar unter anderem. a,ls Mittel zur 
Steuerung der Feuchtigkeit . Jeddoh ist das ethbhte Wasser- 
ZurUckhaltevermbgen ein Naohteil, weil hierdurch di Fil- 
trierzeiten und Trookenzeiten verlangert und dam it die 
Herat llungskosten erhbht w rden. Bei den bekannten Her- 
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stellimgsverfahren fUr KieselBfiure-Pigmente Hegt deshalb 
die V/asBerzurlickhalterate bei otwa 82 dies bedeutet, daB 
100 Telle gewaschener feuchter Filterkuchen nur 18 Telle - 
trockones Pigment" lief ern. 

Nachfolgend wird als "Struktur" oder GefUge die FBhigkeit 
eines KieeelsaurematerialB in Form eines feuohten Filters 
kuchens zur Vasserzuruckhaltung bezeichnet . Deshalb werden 
Kieselsauren, beisplelsweise die oben besohriebenen bekannten 
gefallten Kieselsauren f die Behr viel Y/asser, beisplelsweise 
75 bis 85 /' surUckhalten konnen, Kieselsauren iuit hoher 
Struktur genannt* Produkte, die weniger als 75 i> % vorzugs- 
weise etva 50 bis 70 % Wasser im feuohten Filterkuchen su- 
rUckhalten, werdon Kieselsauren ait niederer Struktur be- 
zeichnet. 

Oben vrurde bereits kurz darauf hingewie&en, daB die bekannten 
gefallten Kieselsauren durch Reaktion einer wiiBrigen Silicat- 
losung mit einer Saure hergestellt werden. Die Art und Be- 
schaffenheit der erhaltenen Kieselsaure als Endprodukt hangt 
zuro Tell von der Beschaf f enheit der fiir die Herstellung 
eingesetzten Silicatlosung ab. Beisplelsweise wird allgcroein 
nngenoramen, daB die gebrauchllcherweise elngesetzten Natrium- 
silicatlosungen aehr oder weniger stark polymer islert sind, 
je nach dem Kolverhaltnis von Siliciuadloxid zu Natriumoxid , 
Si0 2 /Ha 2 0. Natriummetasilicat mit Verhaltnis 1 besitzt uber- ' 
wiegend monomeren Gharakter, wahrend das "losliche Glas" 
odor Wasserglas mit Verhaltnis 3,3 gleichzeltig monomeren 
und polyraeren Gharakter besitzt. Das Verhaltnis von Polymer 
zu Monomer 1m Silicatanion nimmt mit Molverhaltnis Si0 2 /Na 2 0 
zu. Jedoch bleibt bei Zugabe von Saure zu der AlkaliBilicat- 
losung das Reakt ionsgemisch klar bis an einem bestimmten Punkt 
eine lelchte Trubung auftritt; dieser Punkt wird Irubungs- 
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oder Opaleszenzpunkt genannt. Wird mit der Saurezugabe 
fortgefahren, bo beginnt die Kiesolsaure oder das SiOg- 
Pigment auszufallen* bis die gesamte Silicatlbsung aue- 
gefallt ist. Bei den bekannten Verfahren andert sioh der 
pH-Wert deB Reaktionsgemisches in dem MaBe, in dem Sfiure 
zugegeben wird und betr&gt bei Reaktionsende allgeroein 
5,5 bis 6,5. Das Reaktionsgemisch v/ird dann filtriert, 
der Filterkuchen gewaschen und getrocknet mit alien Nach- 
teilen, die durch das starke Zuriickhalten von Yfasser her- 
vorgerufen werden. 

Es hat sich nun Uberraschenderweise gezeigt, daS Kieselsauren 
rait geringem Zuriickhaltevermbgen fiir Wasser vor dem Trocknen 
erhalten v/erden , ".rwenn nach Zugabe von Sa\ure zur Silicat- 
lbsung bis zum erston Auftreten der Opaleazenz die Ausfallung 
der Kieselsaure bei konstantom pH-Y/ert erfolgt. AuBerdero 
besitzen die erhaltenen Produkte physikallsche und chemische 
Eigenschaf ten, die alle von tlem angewandten bzw. eingehalten- 
en pH-V/ert abhangen. 

Es hat sich vorallem gezeigt, daB roan durch Wahl unter- 
schiedlicher Vlerte fiir den pH-Y/ert beim Ausf alien Kiesel- 
sauren mit niederer Struktur erhalten kann, deren spezi- 
fische Oberflachen entweder groB oder klein sind und die 
zudem eine gleichmaBige TeilchengrbBe aufweisen. 

Die Erfindung betrifft daher ein Verfahren zur Herstellung 
von gefaMlten amorphen Kieselsauren mit verbesserten physi- 
kalischen und chemischen Eigenschf ten , vorallem mit geringem 
Zuriickhaltevermbgen fiir Wasser vor dem Trocknen das durch 
folgende Stufen gekennzeichnet ist: man sauert eine waBrige 
Alkalisilicatlbsung mit einer Saure bis zuio Punkt der be- 
ginnenden Ausfallung der Kieuelsaure an; man setzt die 
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Zugabe dor SSure zu der Silicatlbsung ohne Unterbrechung 
der Reaktion fort unter gleichzeitiger Zugabe von Alkali- 
silicatlosung derart, da/3 dor pH-Wert des Reaktionsraediuus 
praktisch konstant gehalten wird, bis die Ausfallung der 
Kieselsaure beendet ist, worauf man die ausgefallte Kiesel- 
saure von dem waBrigen Reaktionsroediuro abtrennt, trocknet 
und f e in zerteilt . 

Vorzugsweise wird eine starke Mineralsaure wie Schwef elsaure , 
Salpetersaure odor Salzsaure gewahlt; es konnen aber auch 
beliobigo andere Sauren oinochlieeiich der organisclien Sauren 
wie Essigsaure und Ameisensaure sowie Kohlensaure verwendet 
werden . Die Saure wird in Porm einer wafirigen Lbsung ein- 
gesetzt, doren Konzentration von der Art der gewahlten Saure 
abhangt.. 

Als Silicat wird ein Natrium-, Kalium- oder Lithiumsilicat 
eingesetzt. 

Mit Alkalisilicat werden hier alle ublichen Formen von Alkali 
eilicaten bezeiclinet, wie z.B. die Hetasilicate , Disilicate 
tmd Y/asserglas. Vorteilhaf terweise werden wasserlosliche 
Kaliumsilicate und Natriumsilica te verwendet, wbbei die 
letzteren haufig aus wirtsohaf tlichen Griinden bevorzugt 
werden. 

Vorzugsweise wird das Verfahren mit einem Hatriumsilica t 
durchgefuhrt, dessen Molverhaltriis Si0 2 /Na 2 0 etwa 1 bis 4 
betragt, 

Sehr vorteilhaf t ist es, mit einem Natriumsilicat mit Mol- 
verhaltnis Si0 2 /Ha 2 0 von 2,3 bis 2,7 oder auch von 3,5 
zu arbeiten. 
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Das erfindungsgemaBe Verfahren wird allgomein f olgendermaflen 
dur chgef iihrt : 

eine AlkalisilicatlBsung wird zunachst in eineio Reaktor bei 
einer Tempera tur yon etwa 38 bis 103°G t vorzugsweise von 
65 bis 79°C vorgelegt. Diese Temperaturen , sowie die Bin- 
spei stings mengen der Reaktionspartner , die Konzentrationen 
beispielsweiee der Alkalisilicat- und SaurelBsungen sind die 
gleichen, wie eie bei bekannten Verfahren eingehalten werden. 
Fttr das erf indungsgemaBe Verfahren hat sich jedoch als be- 
sonders vorteilhaft erwiesen, Alkalisilicatlosungen in einer 
Konzentration von 120 bio etwa 300 g/1 einzuBetzen. 

Der vorgelegten Silicatlosung wird die Saure oder das saure 
Mi-ttel zugegeben, beipsielsweise Schwefelsaure , bis zum 
ersten Auftreten einer leichten Triibung, die auch Opaleszenz- 
punkt genannt wird. In diesem Moment und ohne Unterbrechung 
der Reaktion zu irgendoinem Zeitpunkt beginnt man mit der 
gleichzeitigen Zugabe beider Reaktionspartner in Form eines 
Vorgemisches der waBrigen Losungen der Saure und des ver- 
bliebenen Anteils Silicat; die Einspeisung kann auch ge- 
trennt erfolgen. Die gle ichze it ige Zugabe der beiden Reaktione 
partner wird dera.rt und mit solchen Hengen vorgenommen, daB 
der pH-V/ert des Reaktionsmediuros konstant bleibt, bis die 
Ausfallung der Kieselsaure beendet ist. 

Wenn die Ausfallung beendet und die Gesamtmenge Silicat zu- 
gegeben worden ist, wird der pH-Wert des Reaktionsbreis durch 
Zugabe von Uberschussiger Saure herabgesetzt . Darauf wird 
die Kieselsaure in an sich bekannter Weise abgetrennt, ge- 
waschen und getrocknet. 
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Es gentigt swar, in den Reaktor zun&ohst nur etwa 1/4 des 
gesamten notwendigen Silicates vorzulegen; es hat sich 
aber geseigt, dafl man ein hotnogeneres Produkt erh&lt, wenn 
im Reaktor etwa die HUlfte bis zu 2/3 der Geeamtmenge 
AlkalitttXicat vorgelegt wird. Die Restmenge Silioat wird 
dann gleichzeitig mit der S&ure zugegeben, so daB die 
Reaktioa bei praktisch konstantem pH-Wert erfolgt. 

Es kann auch der zum AusfSLllen gewahlte pH-Wert verandert 
werden durch einfaches Xndern dor MengenverhSltnisse von 
Saure zu Silicat; dieses einfache Mittel wird im Hinblick 
auf die technische DurchfUhrung sehr gesch&tzt # 

Ein besonderer Vorteil des erf indungsgemaBen Verfahrens 
liegtldarin, daB man durch Wahl des pH-Wertes boiro Aus- 
f alien best imrate physikalische und chemische Eigenschaf ten 
des Endproduktes vorausbestimmen kann, Han erhalt eino 
Kiesels&ure rait einer relativ groBen spesifischen Ober- 
flache von beispielsweise liber 100 m /g, wenn man e5.nen 
F&llungs-pIM7ert von uber 10 wahlt; am Ende der Ausfallung 
wird der pH-Y. r ert auf etwa 5 bis 5,5 herabgesetzt . 

Eine Kieselsaure mit kleiner spezifischer Oberflache er- 
halt man durch Wahl eines Fallungs-pH-V/ertes im Bereich 
von 8 bis 9,5; am Ende der Ausfallung wird der pH-Wert 
auf einen Wert im Bereich von 6,5 bis 7 durch Zugabe 
UbersohUssiger Saure zurlickgef uhrt • Die Saure muB jedoch 
vorsichtig zugegeben werden,, um die Eigenschaf ten hinsicht- 
lich der geringen spezifischen Oberflache beizubehalten . 

GemaB einer vorteilhaf ten Ausf uhrungsf orm des Verfahrens 
wird ein zusatzliches Element wie Aluminium oder vorallem 
Magnesium verwendet und in Silicat mit nied rer Struktur 
erzeugt, beispielsweise ein Hatriuraalumosilicat • Bei 
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dieBor Ausf Uhrungsf orm werden zuvor Satire tmd gewahltes 
Element, beispielsweise Aluminium, vorzugsweise in Form 
eines wasserlbalichen Salzes wie Aluminiumsulfat verraengt 
und das Geraisch aus Saure und Metallsalz zum Ansauern der 
Alkalisilicatlbsung bis zur beginnenden Ausfallung einge- 
setzt. Von diesem Punkt an wird die SilicatloSung wie oben 
besohrieben roit dom Geraisch aus Saure und Metallsalz in 
Berlihrung gebracht, bis die Ausfallung des Endproduktos 
beendet ist ♦ 

Als zusatzliches Element koramen aufior Aluminium und Mag- 
nesium auch Zink .sowie die Erdalkalimetallo v/ie Calcium 
und Barium infrage. 

Das zuBatzliche Element wird, v/ie bereits angegeben, vor- 
zugsweise in Form eines wasserlbslichen Salzes eingesetzt; 
dieses Salz raufl selbstverstandlich rait der, fiir die Fallungs- 
reaktion eingesetzten Saure vertraglich sein. Es darf 
beispielsweise niclit wit dieser Saure zu einem unlbsliclaen 
Salz reagieren. Beispiele fur erf indungsgemaB/ verwendbare 
Alurainiumsalze sind daher die Ibslicheri Aluminiumsalze starl 
Sauren, v/ie Aluminiumsulfat, Aluminiumchlor id Aluminiumni- 
trat und Amtnoniuiaalaun . Vorzugsweise werden die Saure oder 
das ansauernde Mittel in Form einer verdiinnten Lbsung ein- 
gesetzt, wobei die Konzentrat ion der sauren Lbsung vorteil- 
hafterweise etwa 10 bis 25 % betragt, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Lbsung* Lie bevorzugte Konzentrat ion , die 
von der Art der gewahlten Saure abhangt, wird vom Fachraann 
bestirarat. 

Die erf indungsgemaS hergestellten Produkte finden Verv/endun 
in Molokularsieben , in Anstr ichmitteln als Tragermater ial 
und als FUllstoff • Durch Zugabe eines zusatzlichen Elemente 
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zum Reaktionagemiach, beispielsv/oiae von Aluminium, geraaB 
oinor vorteilhai'ten Ausfuhrungaform des Verfahrena, laaaen 
sich. gefallte Aluroosilicate heratellen. 

Die folgenden Beispiele dienen zur naheren Erlauterung der 
Erfindung. 

Beiapiel 1 

In einem Reaktor rait Ruiirv/erk v/urden 133 1 Wasserglaalbsung 
enthaltond 150 g/1 Natriutaailicat rait Ilolverlialtnis Si0 2 /Na 2 0 = 
2,5 vorgelegt und auf 79°C erwarmfc. Darauf v/urde 11,4 #-ige 
Schwefelaaure in einer Menge von 3,2 1/tain zugegeben, bia 
dor pH-Wert 10,1 - 0,1 betrug. 

Von diesem Moment an wurden Saure und Silica tlbsung zuaatoraen 
und gleichzeitig zugegeben und zv/ar in einer Menge von 
3,2 1/min bzw. 5,45 1/min, so daB der pH-Wert konstant bei 
10,1 blieb. Nach 25 min v/urde die Silica tzuga be untorbrociien 
Saure iro UberachuB zugegeben und die Herstellung bei pH 5,0 
zuende gefiihrt. AnachlieBend v/urde filtriert, der Filter- 
kuchen gewaschen, getrocknet und zerteilt. Daa erbaltene 
Produkt besaS eine spezifische Oborflache von 110 m 2 /g und 
ein Y/aaaerzuruckhalteverabgen von nur 70 

Beiapiel 2 

Ea v/urden 37,8 1 der gleictien Silicatloaung wie in Beiapiel 1 
vorgelegt ..und mit 11,4 #-iger Schv/ef elaaure in einer Kenge 
von 0,45 1/min versetzt, bia die Kieaelsaure begann auszuf alien 
In dieaero Zeitpunkt betrug der pH-Wert dea Reaktionageinischea 
10,1. Von nun an v/urden gleichzeitig 3,45 1/min Saurelbsung 
und 4,55 1/min Silicatlbaung zugegeben und der pH-Wert kon- 
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stant bei 9,0 gehalten. 

Der pH-Wert wurde deshalb konstant bei 9,0 gehalten, um die 
Kieselsaureteilchen dicker werdeD zu lassen und ein starker 
poroses Endprodukt zu erhalten mit goringerer spezifischer 
Oberflache und hoherer Dichto als die bekanriten Kie3elsauren . 
Die ausgefallte Kiecelsaure wurde dann v/ie oben beschrieben 
waiter behandelt und aufgearbeitet mit der Ausnahcie, daB 
der End-pH-Wert durch Zugabe eines Saureiiberschusses aui 
6 eingestellt v/urde. D3S Endprodukt besaC eine spezif ische 
Oberflache von 53 tn 2 /g und ein Wassorzuriickhalteverraogen von 
nur 64 

Beispiel 3 

18,9 1 Silicatlosung gemaB Beispiel 1 wurden v/ie dort vor- 
gelegt und erv/armt und dann nit 10,5 5^-iger Saure zersetzt, 
bis eine leichto Triibung oder Ausfallung auftrat. Darauf 
wurden gleichzeitig'lS,9 1 Silicatlosung und 11,4 £-ige Saure 
in Mengen von 0,75 1/min und von 0,45 1/oin zugegeben; 
schlieBlich wurde der pH-Vert auf 6,0 gebracht und das 
erhaltene Produkt abfiltriert, gov/aschen, getrocknet und 
vermahlen. 

Beispiel 4 

Es wurde v/ie in Beispiel 3 verfahren mit der Abwandlung, daB 
22,7 1 Silicatlosung vorgelegt und zusaaroen mit der Saure 
15,1 1 Silicatlosung zugegeben wurden. 

Beispiel 5 

E3 wurde gemaB Beispiel 4 verfahren mit der Abwandlung, daB 
die vorgelegte Menge Silicatlosung 26,3 1 und die zusammen . 
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mit der Sfiure zugegebene Silica tmenge 11,35 1 betrug. 

Beispiel 6 

Es v/urde vie in Beispiel 2 verfahren mit der Abwandlung, daB 
dor Fallungs-pH-Wert bei 9 f 9 + 0,1 gohalten wurdo. 

B e i s y 1 e 1 7 

Es v/urde wie in Beispiel 1 gearbeitet mit der Abwandlung, daB 
der End-pH-Wert auf 3,2 gebracht v/urde. Ein niederer pH-Wert 
am liide der Ausfallung bewirlct, daB map rrodukte mit groflerer 
specif ischer Oberlache erhalt. 

BeispieU 8 

GemaB den allgemeinen Bedingungen der Beispiele 1 bis 7 wurde 
eine Reihe von Yersuohen durchgef Uhrt , mit der Abwandlung, 
daB der Fallungs-pH-Wcrt auf unterschiedliche Werte von 
6,5 bis 1-1,0 eingestellt wurde. Die Ergebnisse dieser Versuche 
waren praktisch die gleichen v/ie in den Beispielen 1 bis 7. 
Es r,eigte sich allerdings, daB man Produkte mit vorbestiraraten 
Eigcnschaften und Herkraalen herstellen kann. Alle Produkte 
besaBen ein geringer.es Zuruckhalteverraogen fiir Wasser ale 
die bekannten gefallten Kieselsauren, das in alien Fallen 
unterhalb von 79 % lag, AuBerdem bewirkte die Erhbliung des 
Fallungs-pII-Wertes eine Zunahroe der spezifischen Oberflache 
des Exvdproduktes. 

Beispiel 9 

Es wurde gemaB den Beispielen 1 bis 8 verfahren, jedoch mit 
Salpetersaure, Salssaure, Essigsaure und Ameisensaure anstelle 
von Schwefelsaure. Es wurden praktisch die gleichen Ergebnisse 
vie in den Beispielen 1 bis 8 erhalten* 
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Beis.piel 10 

In einer Reihe von Versuchen gemSB den allgemeinen Bedingungen 
der Beispiele 1 bis 9 wurde die Silicatlboung mit Molver- 
haMtnis 2,5 der Beispiele 1. biB 9 durch andere Wasserglas-" 
losungen ersetzt, ipit unterschiedliclien Y/erten von 1 bis 4 
fUr das MolverhSitnis Si0 2 /Ha 2 0. Es wurden praktisch die 
gleichen ErgebnisBe wie in den vorangegangenen Beispieleii 
erhalten. 

Beispiel 11 

Es v/urde ein Kieselsaure-Pigment nach. bekannter Verfahrens- 
weise hergestellt. Die Ge3aatraenge Silicatlosung vurde uiib 
der Saure angesauert bei niclrfc konotanteni pH-Wert, bis 
die Fallung beendet -war. Das erhaltene Produkt besaB ein 
WasserzurUckhaltevermbgen von 85 und war zudem niclrfc in 
dem MaBe homogen v/ie die erf indungsgemaB hergestell-fcen 
Produkte. 
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Patentansprttche 


Verfahren zur Herstellung von gefallten amorphen 
Kieselsauron tnit verbesserten physikalischen und chemlschen 
Eigenschaften, insbesondero rait geringem ^uriickhaltever- 
tnbgen fur Nasser vor dem Trocknen durch Ausf alien aus einer 
Alkalisilicatlb3ung rnittels Saure. dadurch g e k e n n - 
z e ich.net , dafl man in einer ersten Stufe die v/aBrige 
Alkalisilicatlbsung rnittels Saure bis zur beginnenden Aus- 
fallung ansauert, worauf tran in einer zweiten Stufe ohne 
Unterbrecliung der Reaktion die Sayrezugabe fortsetzt und 
durch gleichseitige Zugabe einer Alkalisilicatlbsung den 
pH-Wert des Reaktionsmediuras bis zur beendoten Ausfallung 
Icons tan t halt und schlieBlich in an sich bekannter V/eise 
die ausgefallte Kiesclsaure isoliert, trocknet und fein 
zerteilt. 

2. . Verfahren nach Anspruch 1 dadurch g e k e n n - 
zo-ichnet , daB man eine starke Mineralsaure wie 
Schwefelsaure , Salpetersaure uns Salzsaure einsetzt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB man eine organische Saure wie 
Essigsaure oder Araoiaensaure oder Kohlensaure einsetzt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3 dadurch g e k e n n 
ze ichnet , daB roan als Alkalisilicat ein Natrium- 
silicat, Kaliumsilicat oder Lithiumsilicat einsetzt. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4 dadurch g e k e n n 
zeichnet, daB man ein Alkalisilicat mit Molver- 
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haUtnis Si0 2 zu Me 2 0 von 1 bis 4 einsetzt (Me=Alkalimetall) . 

6. Verfahren nach Anopruoh 1 bis 5 dadurch g e k e n n - 
zeiohnet, dafl man ein Alkallsilicat mit Molverhalt- 
nts Si0 2 zu Me 2 0 von 2,3 bis 2,7 einsetzt. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5 dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB man ein Alkallsilicat mit Molverhaltnis 
SiOg zu Me 2 0 von 3,5 einsetzt. 

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7 zur Herstellung von 
Pigmenten mit gleichzeitig geringem Zuriickhalteveriobgen fiir 
Wasser vor deoi Trocknen und einer niedrigen Oleindickungs- 
zahl dadurch gekennze iohnet, daB Dian ausgehend 
von einer waSrigen Alkalisilicatlosung einen Teil dieser 
Lbsung in einem Reaktor mit Riihrv/erk vorlegt, mit Saure bis 
zur beginnenden Ausfallung ansauert, die Saurezugabe ohne 
Unterbrechung fortsetzt und gleichzeitig durch Zugabe des 
Restteils der Silicatlosung den pH-Wert des Reaktionsmediuros 
bis zur beendeten Ausfallung konatant halt, v/orauf man das 
ausgefallte Pigment abtrennt, trocknet und fein vermahlt. 

■v. 

9. Verfahren nach Anspruch 8 zur Herstellung eines 
Pigmented mit einer spezif ischen Oberflache von 50 bis 
200 m 2 /g dadurch gekennzeichnet f daB man 
durch Zugabe von Saure und Silicatlosung den pll-V/ert des 
Reaktionsgemisches auf einen Yfert von 8 bis 11 einstellt. 


7246 


409810/0962 



